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Bestimmung der von Werner abgeleiteten Struktur 
anorganischer Verbindungen vermittelst Rontgenstrahlen. 

Von Paul Schebbeb und P. Stoll. 1 ) 

Mit 1 Figur im Text. 

„Ich bin dazu gekommen gemeinsam mit meinem Schuler P. Stoll 
einen Teil der mir von Ihnen zur Verfugung gestellten Praparate zu 
untersuchen. Ich konnte das Raumgitter von [PdBr 6 ]Rb g s ), von 
[Ni(NH 3 ) 6 ]Cl 2 und von [PtCl 6 ]K 2 bestimmen. Es ergibt sick, wie zu 
erwarten war, daB die 6 Cl resp. NH S vollig gleichwertig urn Pt resp. 
Ni herum gruppiert sind. Die Salze sehen genau aus, wie CaF 2 , 
nur, daB an Stelle von Ca die Radikale PtCl 6 resp. Ni(NH s ) e liegen. 



Aus einem Brief von Paul Scherber an Wilhelm Biltz. 

*) Rubidmmpalladiumhexabromid war gewfthlt worden, weil dieses Salz 
A tome von moglichst gleicher Masse enthSlt, was als vorteilhaft fur die RSntgen- 
aufnahme bezeichnet war. W. B. 






320 P. Schemr u. P. Stoll. Anorg. Verbindungen vermittelst Rontgenstrahlen. 

Der Abstand von Pi zu Cl laBt sich besonders genau fest- 
legen; er betragt 0,17 der Kantenlange, also 1,6 • 10~ 8 cm bei 
einer Kantenl&nge von 9,7 * 10‘ 8 cm. Die hexagonalen Salze, 
Hexamminkobalticklorid usw., die ich noch von Ihnen habe, boffe 
ich ebenfalls zu bestimmen.“ 

Zurich 9 Physikalisches Institut der Eidgenossischen Technischen 
Bachs chide. 14. Marx 1922. 

Bei der Redaktion eingegangen am 11, April 1922. 



